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j II presente trovato ha per oggetto un prodotto stratiforme impregnato 

I impiegabile come insonorizzante nei veicoli. 

\ II prodotto stratiforme comprende uno strato costituito da un materassino 

portante sul quale e incollato a rivestire almeno una faccia almeno uno strato di 
tessuto non tessuto di fibre di materie termoplastiche impregnate di resine scelte 
fra le resine termoindurenti e le resine termoplastiche additivate di agenti 
■reticolanti. 
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Con sede a GRANTORTO (Padova) 

Inventore Designato: Signor PERUZZO Maurizio 



II presente trovato ha per oggetto un prodotto stratiforme impregnato 
impiegabile come insonorizzante nei veicoli. 



stratiformi preformati o piani con funzioni di isolamento termico e/o di 
assorbimento acustico. 

Questi prodotti stratiformi sono costituiti da una varieta di materiali e la 
tipologia di questi ultimi cambia a seconda delle prestazioni richieste, a seconda 
delle dimensioni e a seconda delle zone dove ciascun particolare viene montato. 

Alcuni di questi prodotti stratiformi, principalmente per impieghi 
insonorizzanti, sono autoportanti, rigidi, e di medio-grandi dimensioni e vengono 
ad esempio montati nei tettucci (padiglioni). 

Essi sono normalmente dei sandwich, un esempio dei quali e costituito, 
in successione, da : 

-un monostrato in tessuto non tessuto di basso peso composto da fibre 
sintetiche funzionante da barriera e da supporto (ca. 50 g/mq) 

-almeno uno strato in fibra di vetro depositata sul tessuto non tessuto 
unitamente ad una colla normalmente a base poliuretanica per assiemare il tiitto 
(ca. 100 g/mq di vetro e ca. 50 g/mq di colla) X'^J^^^^ 



DESCRIZIONE 



Come e noto, attualmente negli autoveicoli vengono montati dei prodotti 
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-un materassino di poliuretano (con funzione portante) da ca. 200 g/mq 
ed 1 cm di spessore, dove e stata applicata su entrambe le superfici una colla 
poliuretanica termoindurente pari a ca. 75 g/mq per superficie 



awiene la formatura a caldo (130^C), il pezzo fmito pesa ca. 750 g/mq . 

n materassino centrale del sandwich puo anche essere costituito da altri 
materiali, quali ad es. fibre tessili di natura mista precotte con resine 
termoindurenti in polvere. 

In tal caso la temperatura di preformatiira deve raggiungere i 180°C, 
mentre il peso del materassino sale fino a 700 g/mq, portando il peso del pezzo 
finito fino a 1250 g/mq. 

Le caratteristiche positive principali di questi prodotti stratiformi sono: 
-superamento dei test relativi alle prove in cella climatica e a quelle di 
resistenza alia flessione previsti nel settore 
-ottima reazione al fuoco 
-ottima rigidita 
-bassi pesi 

-possibilita che il montaggio sia eseguito da una sola persona, per effetto 
dell'autoportanza e del basso peso 

-bassi costi, sia per la riduzione dei pesi sia perche la fibra di vetro e una 
materia prima a basso costo, 

Esistono perd anche inconvenienti, dovuti principalmente alia presenza 



- almeno uno strato in fibra di vetro come dalla parte opposta 

- un monostrato in tessuto non tessuto come dalla parte opposta 

Infine, il sandwich cosi formato, viene portato sotto uno stampo, dove 



della fibra di vetro, quali : 
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-cattive caratteristiche ecologiche ed ambientali (sia durante la 
lavorazione sia per il fatto che la fibra di vetro nel tempo e con le vibrazioni tende 
a formare microfibrille) 

-non riciclabilita 

-insufficienti prestazioni acustiche e termiche 

-aumento della percentuale di scarti in fase di montaggio (dovuta alia 
mancanza di elasticita specie nei grandi particolari) 

Compito principale del presente trovato, e quello di mettere a punto un 
prodotto stratiforme impregnate impiegabile come insonorizzante nei veicoli che 
elimini gli inconvenienti sopra lamentati nei tipi noti. 

Nell'ambito del compito principale, un importante scopo e quello di 
mettere a punto un prodotto stratiforme che possa essere realizzato senza 
particolari complicazioni tecnologiche rispetto a quelli noti. 

Ancora uno scopo e quello di mettere a punto un prodotto stratiforme per 
la cui realizzazione possano essere impiegati gli attuali impianti. 

II compito principale e gli scopi preposti ed altri scopi ancora, che piu 
chiaramente appariranno in seguito, vengono raggiunti da un prodotto stratiforme 
impiegabile come insonorizzante nei veicoli comprendente uno strato costituito 
da un materassino portante caratterizzato dal fatto di comprendere, incollato a 
rivestire almeno una faccia di detto materassino portante, almeno uno strato di 
tessuto non tessuto di fibre di materie termoplastiche impregnate di resine scelte 
fra le resine termoindurenti e le resine termoplastiche additivate di agenti 
reticolanti. 

Ulteriori caratteristiche e vantaggi del trovato risulteranno maggiormente 
dalla descrizione dettagliata di una sua forma di realizzazione preferita, ma non 
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esclusiva, indicata a titolo indicativo e non limitativo nella allegata tavola di 
disegni, in cui: 

- la fig. 1 e una vista schematica in sezione di un prodotto stratiforme 
secondo il trovato. 

Con particolare riferimento alia figura precedente, un prodotto 
stratiforme secondo il trovato puo essere costituito dal seguente sandwich: 

- almeno uno strato 10 di tessuto non tessuto di fibre di materie 
termoplastiche come poliestere impregnate di resine scelte fi-a le resine 
termoindurenti come i resoli, le resine termoplastiche come le acriliche additivate 
di agenti reticolanti come le resine melaminiche e/o le resine ureiche, 

-un materassino 1 1 portante che puo essere utilmente di poliuretano da 
ca, 200 g/mq ed 1 cm di spessore, dove e stata applicata, sulla superficie da 
accoppiare con detto almeno uno strato 10, una coUa poliuretanica 
termoindurente pari a ca. 65 g/mq per lato 

- almeno uno strato 12 di tessuto non tessuto come dalla parte opposta. 
Per gli strati 10 e 12 puo essere utilmente impiegato, ad esempio, un 

tessuto non tessuto agugliato di fibre di poliestere impregnato di resolo da 210 
g/mq noto col noma commerciale di "Valfeltro 198 FR Plus" della Societa O.R.V. 
Ovattificio Resinatura Valpadana di Grantorto (Padova). 

II sandwich cosi formato, viene portato sotto uno stampo, dove avviene la 
formatura a caldo (130°C). 

II prodotto fmito pesa ca. 750 g/mq. 



Per gli strati 10 e 12 possono comunque essere vantaggiosamen>d^iA^ 

/r<f^'^ 

impiegati tutti i tessuti non t(5ssuti impregnati di resine attualmente (njS^ 
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conosciuti per la realizzazione delle guaine bituminose nelle 
impermeabilizzazi oni . 

Questi tessuti non tessuti sono apprezzati per I'alta resistenza alia 
trazione longitudinale, il basso allungamento alia trazione longitudinale, I'alta 
resistenza alia temperatura, Talta resistenza alio strappo, i bassi ritiri dimensionali 
in fase di applicazione, in fase di posa in opera e nel tempo, Talta permeabilita, 
tutte caratteristiche che li rendono ottimali per la bitumazione (operazione che 
viene eseguita ad una temperatura di circa 180 °C). 

Con la particolare applicazione nei prodotti stratiformi fonoassorbenti 
co-stampati per il settore auto o dei veicoli in generale, questi tessuti non tessuti 
hanno anche rivelato delle prestazioni aggiuntive che ottengono, rispetto ai 
prodotti stratiformi fonoassorbenti noti impieganti fibra di vetro: 

- un miglioramento delle caratteristiche ecologiche ambientali 

- sufFicienti prestazioni acustiche e termiche 
-una migliorata riciclabilita 

- una buona reazione al fuoco 

- bassi pesi 

- una buona rigidita accompagnata da una sufficiente elasticita 

- montabilita facilitata (i grandi padiglioni possono essere montati da una 
sola persona) 

- riduzione dei costi (il costo dei prodotti stratiformi e paragonabile a 
quelle delle fibre di vetro con acc<;ssori) 

- bassa percentuale di scarti in fase di montaggio. 

Si e in pratica constatito come il presente trovato abbia portato a 



compimento gli scopi ad esso prej)osti. 
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Tutti i dettagli tecnici sono sostituibili da altri elementi tecnicamente 
equivalenti. 

I materiali, purche compatibili con Tutilizzo contingente, nonche le 
dimensioni potranno essere qualsiasi a seconda delle esigenze. 
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RIVENDICAZIONI 



1) Prodotto stratiforme impiegabile come insonorizzante nei veicoli 
comprendente uno strato costituito da un materassino portante caratterizzato dal 
fatto di comprendere, incollato a rivestire almeno una faccia di detto materassino 
portante, almeno uno strato di tessuto non tessuto di fibre di materie 
termoplastiche impregnate di resine scelte fra le resine termoindurenti e le resine 
termoplastiche additivate di agenti reticolanti. 

2) Prodotto stratiforme come alia rivendicazione 1, caratterizzato dal 
fatto che detto tessuto non tessuto e costituito da fibre di poliestere impregnate di 
resine scelte fra le resine termoindurenti come i resoli, le resine termoplastiche 
come le acriliche additivate di agenti reticolanti come le resine melaminiche e/o 
le resine ureiche. 

3) Prodotto stratiforme come alia rivendicazione 1, comprendente un 
materassino (11) portante in poliuretano dove e stata applicata su almeno una 
faccia una coll a poliuretanica termoindurente, caratterizzato dal fatto di 
comprendere, a rivestire detta almeno una faccia di detto materassino, almeno uno 
strato (10, 12) di tessuto non tessuto agugliato di fibre di poliestere impregnate di 
resolo noto col nome commerciale di Valfeltro. 

4) Uso di tessuti non tessuti impregnati di resine, attualmente in se noti 
per guaine bituminose, combinati con materassini portanti, per la realizzazione di 
prodotti stratiformi insonorizzanti per veicoli. 

5) Uso come alia rivendicazione 4, caratterizzato dal fatto che detti 
materassini portanti sono in poliuretano. 

6) Prodotto stratiforme impiegabile come insonorizzante nei veicoli e 
uso di tessuti non tessuti impregnati di resine, athj^(!S[^iS(^in se noti per guaine 
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bituminose, per la realizzazione di prodotti stratiformi insonorizzanti per veicoli 
come ad una o piii delle rivendicazioni precedent!, che si caratterizzano per 
quanto illustrate e descritto nelle allegata tavole di disegni. 
Per incarico 

O.R.V. - OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA - S,p,A. 
II Mandatario 
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